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Ocimaítice Metallica ( artificibus 
Probiers Kunft) ars elt, que modum tra- 
P ditexplorandi corpora pracipue fofíilia, ut 
5 coguolcatur,qvantum vel metalli,vel mine- 
y ez ¿£ralis in iisdem deliteícat. Qvod fi meral- 
«222 la omnino pura tellus produceret, arteiftá 
haudgvaqvamindigeremus; verúm qvia plerumgve im- 
¿pura,é (1b1, € terreltribus partibus permifta eruuntur,arte 
¿magiltrá opus elt,qvá leparenturáfleinvicem, purgenturd;» 
Verlati avtem [lunt in hac palelirá Plinims, Geber, Aló. 
Magnus, Gefnerus, Cefalpinus, Kentenanmnus ; pleniús tamen 
-G, Agricola, Modefiinus Fachfita , Lozarus Ercker, Andr. Libas 
wius , G, Engelh. Lóhuesfías, Alonfus Barba, alii. | | 
| 2, Etqvidem potifimúum explorantur foffilia , mi- 
nerz, 8 metallica corpora; fed tamen ad idem fepe veni- 
'untexamen úilices £ laxa qvavis,qve vel pondere,vel Ícina 
tillis, vel alioindicio fpemlucri excitant, item arenx co- 
loratiores, $zargille= etiam fub Dio jacentes, lapides (cifli» 
les, lutum paluítre, colorata 8% pondero(la littorum faxa-, 
immo nonnunqvam agvz turbidioresé montanisdefluen,, 
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3. Studii genus dignum, qvod nec Academia 
jgnoretur, pratertim voltris; ut qviapud nos ad hec lacra 
praformati, non in campefsibus tantúm Danix (qvane 

gvangvam in his parciús,) fed « inter montola Scaniz, 
Norvegiz, Islandis, Ferognfium Infularum, Gothlandiz, 
Borringix;qviqve iftuc ibunt, inter faltus Trangebaris Se 
D.Thome fruítum ejus ubercars Í (edulam huc cura mo 
verterint, deguftabunt, h 
4+ Accedit,qvod hac arte inftrudtus de numiímas 
tUN, fabriliumáve ex auro «argento operum preftantid,, 
nervisillisreram gerendarum, accuraté judicare qveat, 82 
ubivisgentium, (iinvitet necefíitas, vellucrum, vel certé: 
amicitiasinvenire, Utqveifihec omnia feponantur, Phi- 
lolophi ericilluftriaillanaturze phenomena, qve i inhacar= 
te plurimaeminent, intueri propids, cavlasqve eventuum 
follicité inveltigare, 507 | 
: 5. Primos inventores artis hujus, G ¿ Tubalcaino, 
five Vulcano receflerimus,credibilecftfuifle Agyptios,ho= 
minum folertiflimos, 3 experimentis oppido deditos, qvos. 
conftat,ex Diodoro.Siculo, E Agatharchide Cnidio apud Photi= 
um,io vicinis AEgypti, Arabiz « thiopiz aurarias coluif.. 
fe fodinas, fednon fine ingenti operarum taborenobiles. 
metallum inde ervuifle, Rationem operis € methodum 
omnem fusé percenflet Diodorus. Secuti Agyptios Colchi, 
telte Plinio, aliigve exercuere demum artem eandem ubie. 
vis feré terrarum; $€ hujus qvidem minifterio Tantalus 
S£ Pelopide ¡mirrentds qvondam divitias haulere ePlirygie 
arruglis82Sipylo,Cadmus € Thraciá % Pangzxo monte», 
Priamusex metallis ad Abydum, Midas € monte Bermioy 


Gyges ia de iS e fodinis yan qvemadmo-- 
dum 


locupletiflimum collegit thelaurum,de qvo Plínius,  Phi- 
lippus Macedo plurimum argenti ervit € rupibus Macedo- 
nicis. Hilpani hodié ex Peruvianá regione 3% monte Po- 


Saxoniz fodinis ,pralertim Snebergo, Necfterilem effes 
“hac parte Norvegiam experimur, qve ¡pla tamen fozcun- 
dior haud dubié foret, li exadtioraccederet qvarentiumo 
induftria, - 

6. Expenduntur avtem in hac arte duo, 1, Operis 
veltibulum, 2, Opusipfum. Veftibulum confiftit potil- 
fimúm in przparatione vaforum $ inftrumentorum, qvi- 
bus indigemusad opus accurate 8 expedite inftiruenduma 
Quanqvam avtem delicatioribus videri qveat fordidius 
qviddam « Philofophoindignhum in illis preparationibus 
deliteícere, facra tamen hxc non aliter conftant; nec nifi 
'oculatis manibus hictemeré fidendum , cúm levis errorab 
artificerem perfunctorié adminiltrante commillus totum> 
fxpé negotium fruítretur. Licebit tamen artifici 4 con- 
fedtione valorum abítinere, dummodo vel fcientibus 8£ 
fidis utatur miniftris, vel ¡ple operantes fedulus infpiciat, 
erroresgve, fi qviobviifuerint, voce emendet, Suntave 
tem vala £ inftrumenta exploratoris metallici hxc pre- 


cipua : Furnus ¿docimafticus cum fuá teffudine 8 telftudie 


nis pavimento; catini cineres rotundi cum formis fuis( ,0- 
macho 8 nonnádictis)pollen offéum; catini argillacei rotunas; 
catiniargillaceitriguerri; lutaz camenta; pulvis fuforins Sa- 
£urninus; pulvis fujorius communis; ague fortes ES Regt25 
Plumbumin granula difcerptum ;, acus AS lauces cele» 
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dum luculentus autor elt Strao, Annibal in Pyrenzis. 
montibus, 8% prelertim in monte Bebelo ex fodinisargenti 


to(i ditelcunt. Germaniqvondam ex valle Joachimicá 8z 


qe 
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ves cum fois pondufculis 5 quibus accedunt fihule fuffiato» . 


vie; lapos Lydius ; magnes; dioptra' enca; trulla lignea; catén 


musconiformis orichalceus vel ferreus; cucurbite vitrea; tri. 


pus ferreus minutos ; 5 circuli ferrei,8zc. 


7. Furniexploratorii dimenfiones 8¿fabricam cóm- 
fatisex difciplina Fach/us defcriplerit , 8: polt eum Ercke= 
rus, inter fupervacua cenfemus in dale delineandá mn 
diutiús herere. Accedir, qvod apud monetarum fabros | 
aculispafíim qveat vfurpari, Paratur avtem commodif- 
fime ex laminis ferreis argillá probé loricatis. Argillas 
ifthec ut exftantibus intus uncis adhereat firmiús, % vim- 
ignis validiorem fultineat, vitrotrito, fcoriisferri, E pilis 
bubulis admiftisjam anté (ubigarur,macereturgve: inaqvá, 
inqvá fimuseqvinus pernoctavit, 

3. Teltudo, artificibus Mufrel appellata, elf argil 
laceum in medio furni tegmen catinorum, dimidium Cy. 
lindri legmentum referens, concavum, E parte inferiorá 
hinc inde varié excifum), ut flammam eo Jiberiorem admite. 
tat; inter cujus margines di latera furni interiora intere 
vallum fit digitorum duorum éz ultra, ut carbones eo 
luculentiús ardeant, € minutix ecorundem citiús agantur 
infundum,  Altitudo ejus (it digitorum qvatuor;. altior 
non (at miniftrar caloris; humilior officit valorum regi=. 
mini, Teltudo qvo largiús feneftrata elt, hoc plusinca» 
lefcentvafa, fed uná incommodum aliguod accedit, oe 
carbones facilecadem viá irrepant ad catinos, Teltudini | 
(ubíternitur pavimentum argillaceum, cujus crafitudo: 
(qvalis de teltudini convenit) mediidigiti eric, amplitu- 
do tanta, utfurntinterioralatera ad duos éz pauló ampliús il 


digitos 3marginibas. ejus ubigve diftent, nifi anticá parte, 
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 gvájanuz furni proximé committitur, Utrigve vafi pa. 

rando non inutilis cft figlina argilla, preftat tamen Hafíia. 
 cailla gleba, qve materiam tigillis (ev crucibulis miniftrat, 
- vel denigve terra Colonieníis, 

9. Catinicinerei inter pracipua Docimaltarum va» 
Ícula numerandi follicitifiimá curá parantor. Igitur ci- 
| neres fagini per cribrum pollinarium affusá aqvá primúum» 
. trajiciantur , rejectis carbonum,argillx, lapidumgáyve,fi que 
- adfuerint in cribro, reliqviis; ex his cineribus in aqvá 
 fontaná Íxpe dique. maceratis curiofiflime eliciendum e- 
rit, qvicqvid in iis fallum deprehenditur, 8: modicá valis 
| inclinatione rejiciendumad ufus alios, iteratá freqventer 
recentisaqveaffulione, de, Gneceffeett, cocturá,donecad 
 linguzx fidem aqva reddatur infulífima. Que agitata de 
> hócipsó turbidior reddita in aliud vas effundatur, atqves 
- acralfamento graviori ftatim Íublidente, eógveabjiciendó 
- Jibera,cúm poft moram convenientem inclaruit, deplea» 
tur; refticans ¡ in fundo fubficcus cinis Ai 
| gloBulos manu, qvi ad aérem $e ventos latisexficcati in iz. 
a glináiteram fornaceconcrementur, ut carbonum minu- 
| tiz omnes, qvezadhereícereadhuc cineribus illis videbune 
tur, ultulentur planiflimé, né in examine polteaoperams 
artificis eludant, | Peruíti iterum>, ut ex carbonum reli. 
- qviisfalomnis exfugatur, aque fontanz immergantur tri. 
| duo, effusóqve demum illo humore, 1 intecentiaqvá fontas 
| narelingvantur ad tresminimum hebdomadas, Tandem 
| qvaffato vafe poft breve moratn effundatur inconchamo 
¡vel patinam terream , qvod turbidum eft; € hoc iplum 
¡| fubíidendó, deplendógve (iccatum in vitfo grandiori,veh 
vale fiétili clavío ad accuracifima monetarum examinafe» 
| POna» 
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ponatur; qvod [ubledit promptiús, minerarum probatio= 
nidelerviet. Caulaavtem curinfipidus hic cinis forbear 


metalla vilioraintadtisno bilioribus,h=c videtur:ignobilia 
metalla conftant ex lulphure impuro prater mercurialem 


—fubltantiam; hoc ¡píum fulphur, qvantum qvidem ejus 
non abitinfumos,dumab igne cruciatur, poros cinerisa 


faleillo fulphureo lixivo relictos,ut fibiopportunos á qvali 
homogeneos ingreditur , eogve fecum violenter raptat 
particulas mercuriales. Sed metallum purius penetrare 


in cosdem poros non poteft, obltante particularum fua- 


rum textura aliter figuratá 8 magis coherente atqve tena- 


ci, Qródíi predentur nonnunqvam cupelle metalli no- 
biliorisaliqvid, ut fit, vel cineres non probe elutos fuifles - 
- Oportet, velartificesignem juftó validiús intendifle,inqvo 
calu non mirum elt poros cineris ampliatos perfradtosqve - 


relingvi,éz aliena glutire, 
ro. Non elft qvidem omnibus Docimaltis ulitatas 


tam laborioía preparandi cineris methodus, led qvialevis . 
errorerrorem hic profeminat, praftat ad axg/Puas usques 
rem perfeqvi, Eluti ita cineres, foli qvidem cupellis pa- 
randis (ufficiunt,feduteo inigne cohzxreant firmins, oflas 


adjici folent imcalcem concremata , 8 (1 qvis velit,: vargille 
(ubcorrulex atqve munde portiuncula. Of illa folidio- 


rafintex tibiis bubulis auteqvinis, ave exafellorum piícium - 
mandibulis 8 fpiná, €c. qve in luculento foco ad albo- 
rem usqve peruíta in pulvifculum redigantur adeo fubti- 


lem, ut levi incuflione per linteum tranfeant, Mox in. 


A o RA 


coqvantur: aqvz fontanz, ut fal omnis fecedat, 8 ficcatas 
crementur,coqvanturáve ruríus, donec pinguedinem 0. 


mnem dá fallilaginem depofuerint. Siccata reponantur 
| | ad 
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adulúsin vale fidtiliveicibubuliclavío, ltagve utcupel- 
lx jam formentur, Rec, Cineris fagini, qvemadmodum, 
fuperiús docuimus, purgatilibr,i. pond, civil, ,offíum cal» 
cinatorum infipidifiimorum uncias VI, argillx pure (ub- 
coerulexz drachmas XVIII, mifceantur probé, irrorentur- 
Gveagváfontaná, utprefla manibus cohereant, Mallas 
hxcingeratur modiolo orichalceo cavo, nonnam VvOCant , 
donec ad ¡upremum usqve marginem o piSAlAOS additó 
Jevi manus preflu, ut Armetur, coharearáve fabilios 5 
hincterno, fedeqvali piftilli orichalcei, monachum vocant, 
impulíu formetur alveolus, polline ofleó fubrilifimó mox 
perípergendus, —Sunt, qyi ad formandos catinos, loco a. 
-quz, jam cerevifiam pinguiorem adhibent, jam aqvam» 
| glucíne mixtam, jam ovorum albumina, eó potifimum 
inftitutó, ut catinitenaciós cohereant, necin igne preter 
opinionem diflolvantur. Caterúm (5 olla 8 argilla 'adjio 
ciantur, inanis fané erit fragilitatismetus, Accedit etiam 
| areliqvisincommodum,qvippecerevifia non plané careg 
-faleóz pinguedine, utrisqve hic noxiis; gluten $ albumi- 
l- na perulta binc inde in catinislaxiores poros formabunt, 
 adeóqvefenfim aliqvid purioris metalli predabuntur, Cu. - 
- pelle ex lolis oMibusconfecta ad faltidiumusgve tardé exa. 
menablolvunt, Siqvistamenutiiis delideret, irroretur 
 primúm pulviículus ofleus agvá lalsá communi ad fubicos 
ufus. Oya ofíla ficoérceas circulo ferreo, vel libram im- 
- puriorisargentiiniltoalveolounávice purgaveris, - 

| 11. Ut autemeo molliús decumbatin catino explo- 
- randa malla, necille rimas usqvam agat, inflernitur alveo» 
¡Jopollenoffeum, E fefquiplagáa piítillo incuísá cineri ap» 
| primitur, Paratur avtem alkohol illud potiflimum ex 
| | ; ante. 
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anterioribus Cranii vitulini fegmentis, velez maxillislus 


ciorum,vel Ípinis pifcium fubtilioribus,vel deniqveex cor. 
nucerviprobéconcremato, ave incoétaaqve, utpingues 
do omnis abícedat, 8mox ad alborem exqvilitifimumo 


ultulata atqve recodta, ut faceflat acrimonia omnis, eó 


usqve five in marmore, [ive vitreo mortarioatteryntur, 
donec in delicatiffimam farinam delinant; Shec ipía fas 
.rina, (iqve adhuc fubfitacrimoniz (uípicio, recogvatur, 
tandemáve remoto omni fale, affusá recenti fontaná agite= 
tur 3 per linteum fupra vitrum amplioris orificii mode= 
raté extenlum coletur; qvodpercolatumelt, (iditpolftbre- 


vemmoram,)(iccaturgve, dad ufum reconditur, 


12, Catiniargillacei rotundi inferviunt conjungen-- 
de cum plumbo minerzx, 8 fecernendis ejusdem purgas 
mentis, anteqvam cupellx committatur. Forma oculís 
patet, materiam miniltrat gleba Hafiaca, vel trita aurifa- 
-brorum,fednondumuforpata crucibula, vel deniqve ar- 


gilla figularis (electa tantillo vitri € filicum exqvifité tri. 
torum permilta; funtautem crucibula catini illi triangu- 


a, 


O 1 E 


laresex Hafiá ad nos devecti, qvorum ufus apud argenta. 
rios fabros in fundendis avro,argentogve familiariffimus 


- €lle folet, 


13, Lutapartimadhibentur ad loricanda vala, pro. . 
hibendumgve metallorum fuforum perlatera exitum, par= 


tim ad clavdendas valorum é vitrorum fraétorum coma 


mifluras.. Primigeneris fiunt ex argille Giccx $: macilen. 


contrite ana partibustribus, fgvamarum ferri parte uná 


> 


- te partibus VI, tomenti, arenz craflioris, led minurimo * 


8 lemifle y fimieqvinipurioris parte mediá, qve fubigan= 


tur ferreo bacillo,additá aqvá, in qvafimus eqvinus mace- 


rafus 
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ratus Gi t, donec evadat maffa ductilis BG leqvax, qvam ap- 
primetom furni docimafticiinterioribus lateribus, tum, 
crucibulorum dz retortarum (uperficiei extime; pofíunt 
« hinc fieri catini firmifimiéz foci fulorii.  Lorice exfice 
catxex calce vividcarenátritá cum albumine ovi remiftis 
tectorium apprimatur. Secundi generis hoc et: Rec, 
¿Creta vulgaris, farine triticex, vitci Veneti ana unc, 1. 
farinx lateritie.unc, lem. tomenti bombycini parum, 
mifcecum albumine ovi, % probé milíta cito applica. N€ 
avtem valía vitreainigne: “valido diffiliant, profuerit inuns- 
gere eadem priús aqvá, in qvácopiofum alumendiffolu- 
tum.,atqve ubiexficcata fuerint,mox craflamento, qvod 
feqvitur;incruflare, Rec. VitriVeneti optimétritilibr, lem. 
cerufíztantundem, collz pifciumin aqváad mucilaginem 
difíolute qv. fat. M. f. malla liqvidior, qvá valía ad crafli> 
tudinem medii digitiobdúcenda erunt. 

14. Cementa Exploratorum , pulvifculi font qvi 
laminis auri impuri, avt aliis metallis permifti, alternis 
“verfibusinfperguntur,3zcrucibulo ad moderatum ignem.a 
commifíi pavlatim exedunt, corroduntáve impuritatem 
omnem, atqve ita avrum in lamellas attenuatum non» 
tantúm bonitate,fed 8 colore nobilitant.  Spondent éz 
nonnulliexcementis augmentum metalli nobilioris, fed. 
hattenus infra exfpectationem vulgo ftetit conatus, Ca- 
—mentorum materiavaria elt, farina laterum ruberrimo- 
um, crocus martis,crocus veneris,alumen plumofum),vi- 
triolum, fal, hematites, alia, Nobisifthec (uficit mix- 
tura: Rec. Laterum tritor.unc. ij. VitrioliVeneris ad rubo- 
rem calcinati, % falis marini fuíi an, unc. i. nitri puri 
-Unc, her. falis armoniaci drach, 3], hec mixta 8 in pulvi- 
| B ículum 
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fculum contrita ad ufus feponantur, Hematiten,crocumao 

Martis € Veneris, atqve alumen plumofum ideo exclu» 
fimus, qvia ut funtin eo (tatu cadavera potiús, qvám fubti. 
titeringredientiacorpuícula, glomerare eadem cum certo. 
pecuniarum difpendio $ frudtunullo fupervacuum elt; fas. 
lem armoniacum hic adhibemus, tanqvam reliqvorum> 
avrigam, qvia negotium accelerat; nitrum avtem ideo 
additur, ut fufpendat tantillum impecrumn falis armoniaci 
ne agat impetuo(iús. | 
15. Pulvis fuloriusSaturninus ita paratur: Rec. Sí 
licum alborum uftorum partem unam,lithargyrii avri, are 
gentive,avt minii partes tres; tritacommiíce, «incrucis 
. bulo capaci ad tertias pleno fuperfunde falis marini toftá. 
tantum,utad craflitudinó digiti pulveremcooperiat. Mox 
admoto igne valido, $ operculo argillaceo impofito ma» 

teriam eliqva, ut adinftar butyrifluat. Tandem refrigera» 
to atqve difiradto vale,qvin etiam rejecto plumbo,qvod in 
smo fubíidit, vitrum,qvod vides, conterein pulvifculunr, 
¿cad ufum referva  Adjiciuntronnulliloco falis nitrumy 
nonnulli etiam vitrum hoc in novo erucibulo iterum eli. 
qvant,. ut evadat purius; [ed neutrum placet, qvippe ni. 
trum $ multumlithargyriiin-plumbum reducit, $ refue 
fio debilitat,  Uflus hujus vitri et admineras refradtarias 
commodiús frenandas, Pulvis fuforius communis ita» 
fits Rec, Tartari Rhenani libr. ij, pond. civil, nitri puri- 
libr, i. trita8zprobé mixta inollánonincrultatá vitroace 
cendantur vel carbonevivo , vel ftylo ferreo candente, o. 
perculó perfunétorié additó, né nimio ftrepitu incenías 
materia extra oras valis lefeevolvat. Tandem maíía (pon- 
tead frigusnativumrediens teratur , dí abjedtó titione ins 
| a ' vitro 
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vitroprob< clavío, loco liceo, néliqvefcat, feponatur ad 
ufus. Inpulverefuforio communiacaleifalium adjuvant 
vim ignisad metalla expedité liqvanda 5 in pulvere £fuío. 
rio Saturnino lentor fumos rebelles coércet. : 

16, —AqvzStygize, five, ut vulgó nominantur, Aqve 
fortes, variis modis parari lolent; ex convenientioribus 
hzc via elt: Rec, Vitrioli Goslarici, nitri puri ana qv. 
plac. trita 62 mifta ex retortá argillaceá robuftadeftillent 
aptato recipiente vitreo ampliffimo; ignis ad horas octo 
Jenis fit, ut phlegma exfpiret, inde paulatim intendendus 
ealor, donecin vitro fumos « nebulas rubentesoberrares 
conípexeris, inqvogradu continuandus calor ad horas V. 
tandem adhibeatur ignis violentus, donec in vitro fumos 
excipientenullum amplius calorem deprehendas. Durat 
tota operatio horas circiter XX, qvangvamalii horis XII, 
rem abíolvant, Sed hi vitriolum plerumqve calcina. 
tum, donec flaveícat, ufurpant, hinc maflze itaflaventis 
duplum capinot, Y nitri fimplum, exiguntgve aqvam ex 
cacabo ferreo, impolitó primumcolló argillaceó, 8% dein. 
depileó vitreó, commiffaris argillá languine bubuló fub- 
até probeocclulis.Qvod fiex vitriolo calcin,eam parareli. 
bet, recipienti aqvz fontanz tantuminfundendum erit, 
qvantum ponderis inter calcinandum vitriolo decefíit. 
Paratz aque forti ad libr. 1115, pond, civil. additur lamine 
argentez drachm. i. 8 difloluta omniapermiícentur, tura 
banturáve; polt brevem avtemmoram (ubíidentibus pla- 
ne fecibuseffunditur aqva fortisjamdefecata,$ in vitro, 
loco frigido ad ulus reconditur.  Parata diffolvit argen- 
tum,zs,orichalcum,ferrum ,Mercurium, bifmuthum., 
pyriten, led «gré plumbum, niá aque fontanz aliqvid afe 

A fundas, 
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fundas, «griús avtem ftannum. Ratio cur tam [egniter 
ftannum difíolvat, ineo relidere videtur, qvód particule 
aqvez in illá pugná confeítim vaporis Ípecie evancícant ,. 
falinz avtem hic nifilaqveis remifte vel nihil,vel languidé: 
operentur. — Aqva Regia ita paratur: Rec, Aqve fortis 
libr.i.pond. civil.cuipervicesingere falisarmoniaci unc. 
ij. fem. interea dumdéal hic per vices infunditur,conftitua- 
tur vitrum aqvamfortem continensin feneftrá, donec vi= 
deris omnem lalemin fundo diffolutum efe, Qvod G ad 
_ignemidtentaveris, ludesoperam,nimio particularumad. 
verflariarum fervoreomnia turbante. Si loco falisarmo-- 
niaciadhibeatur lalcommunis, folet idem effedtus confe= 
- qvi,qvanqvam priorilla Aqva Regia agar aliqvanto fubti. 
lias. - AqvaRegisdiflolvitprompré avrum, es, ferramo » 
xgre Mercurium, plombum, ftannum, argentum avtem 
nullomodo, Cavía,cur metalla alia ab aqvá forti diflol- 
vantur, alia ab-aqváRegia, in particularum diverlitate 62 
mobilitate potiflimúm qvereuda elt, Cur autem hi li. 
qvores adeó prompte diflolvant laminas tenuiores metal 
lorumyetiam non advocato igtis minifterio, accerfendas. 
ratio eritab elatere aéris, vel prefíu athmofphere, vel, A 
mavis, a materia coelefti Cartefianá inferiora omnia pre» 
mente, Poo dxt PD 
17. Plumbumingranula comminuitur, fi languide 
priús liqvefatum in patiná ligneá cretá ¡Ilitá hinc indes 
agitaveris, E (ubindejadtaveris infublime, qvemadmo- 
dum agricolz in purgandá avená verfari folent,. Velca- 
piatur eliqvatum plumbum,infundaturáve labro ligneoa- 
qvá pleno 8% fcopisjamante fardo, Pofteriorimodoetiam 
in grana abeunt qvevis impuriora metalla cum argento: 
| pere 
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- permilta,qve Docimaltispagamenta vocari folent. Ad Do» - 
cimaliam preltat p.umbun velVillacenfe,vel Goslaricum, 
urabargentiramentisliberius. Nonuulli fufum plumbum, 


qvin € pagamentom pertabulam ferream crebris forami- 
nibus pertofam liqvefacta transmitrunt, atqveitaingrana 


«qvalia facil partiuntur, — Inftituta hec comminutio- 


plumbielt, ut grana ejus cum particulis minerz eó conve. 
nientiús miíceantur, Plumbunravtem ad hocopus eligi- 
tur, qviaelttanqvam mater metallorum, dz reliqva in feíe 
metalla facilé lorbetarqvecombibit, qvemadmodum ma- 
ter filios fínu compledtitur. Qvia enim metallaomnia. 
-originis lunt Mercurialis, rectiús ad plumbum tanqvam 


plurimo Mercurio foetum fele transferunt, itura cititsad 


Mercuríum iplum., ut matrem propiorem,, li cidem con- 
ftantia in igne ade(Tet.,, | ds 

13. Acus exploratoriz funt exiles led latiuícule vir- 
gule metallica, qve lapidi Lydio affricte de puritate me- 
tallorum 8 monetarum teftantur, comparatis inter [e us 


triusqve meralli lineis,. Hz ab aliis aliter diftribuuntur: 
vulgo in ulu funt tres mifturarum ordines,qvorum primus 
compleétitur acus XXIV, fecundúm XXIV, ceratia, ad 
probandawm avri mifturam: harum acuum prima conltat 
XXIV. ceratiis, hoc eft,fabricata eftexavro puro puto, fe- 


cunda ex XXIII. avricerariis $ ceratio uno argenti, tertia 


ex XXI, avri ceratiis, 8 argenticeratiisduobus, atqve ita» 


fenfim progrediendo adacum XXIV, qva ex XXIII ceras 
tiis argenti conffat £ uno rtantúm avri.. Secundus ordo 
eftacuum ad argentizrepermiltiexamina ulitatarum, ino 
hoc afcenditur ad X!l denarios, qvos noftri Denge appel- 
lant,ita ur duodecima acus contíncat aris denarios XI Se 

| 04 B 3 | argen- 
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argenti unuln, prima veró ex argento puriflimo confetta 
fit, fecunda ex argenti denariis XI éz uno xris, 6 fic con- 
feqventer, Tertius ordo elt lemunciarum, (ive, ut ver. 
naculó appellamus vocabuló, Lod/in belle, live felibrá, 
five, ut noftri linguá (vá pronuntiantiMhiarder /promi- 
—fturá praciputargenti% xris, inqvo XVI acus numeran» 
tur, ex qvibus prima acus elt ex puro puto argento ,voca. 
turáveilludargentum, qvod huic fimileelt, ferfien LÓDIA) 
fecunda XV partes perfecti argenti continet, $ partemo 
unam xris, vocaturágve artificibus femten Sódig/ Ke. 
Advehuntur autem ejusmodi acus hodie Noribergá ad u- 
us fabrorum argentariorum ézaurariorum, flerviuntgves 
deprehendendo fine magno apparatu valori metallorum é£ 
qvartationibys, qvasvocant,riteinftituendis. Nétamen 
iisfidamus folis, efficit fraudulenta adulteratorum folertia, 
qvz ari mendacem fepé avri colorem inducit; itaqve ut 
frausinternofcatur,linea á (ufpedto metallo in lapide Ly- 
diodudtainungatur aqvá forti benefició plumulx5 qvodú 
mendax elt metallum,lineaaffritu perit, fi probum, du- | 
ratilleía, Sixwscoloreargenteotinétum affricatur lapidi 
Lydio, dignoícitur fraus affridtu Aqvx Regizx, qvz reli- 
qva metalla exedit, argentum avtem intaótum relin. 
quit, | : | 
19. Libraexploratoriacumlancibus celerrimé cui. 
libet etiam minutifíimo ponderi cedentibus , Noribergá 
vel Coloniáadvehi folet,8capíulá ligneá claudi hinc inde 
vitris diltinctá, ne pulvifculus clam fefeinfinuans decipiat. 
exploratorem. Dum in eo eft explorator, ut maflulas 
fuas ponderet, continebit tantillúm fpiritum, aut: alió 
ayerter, né tremulum motum anhelitufuo lancibusindu. 
| cat, 
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cat, Diftributioneslibre varix funt, de qvibuscommo. 
diúsagitur, qvando resipízin medium afferuntur, Cz. 
tera exploratorum inftrumenta, qvia vulgo propemodum 
perípecta funt, hic nonintuebimur, De Marmore Lydio 
illud adjungendum , qvo nigrius hoc eft, hoc accuratiús 
reddi colores, Mundatur avtem, qgvoties opus, affriétu 
calcis ftannea 8 lixivio. falis tartari, tandemóvepannó ab. 
ftergitur. Ethachadenus de veftibulo operis noltriDo- - 
cimaftici, A i 

20, Tandem,ut operiipli accingamur, inter mines 
ras prima nobis expendenda venit argentifera vena, tum 
qvia ex illius examine tanqvam ex [caturiginereliqve vel 
'proftuunt,vel judicantur, tum qvod in hís regionibus raro 
avri vene in conípectum veniant, crebró argenti, Sunt 
avtemargentiferavenzx, colore, fubltantia, 8 nobilitates 
diveríe, Dividuntur in mites 8 refraltarias, Mitesin 
eatino fuforio percalefaéto facile fubeunt plumbum, re- 
fratariz non finelabore 8z artificio, Ex mitibus é:ditiori- 
bus elt prima minera vitrea , plumbi colore «mula; lecunda 
minera alba nobilis: tertiacornes, que ad inftar cornu prope- 
modum pellucer; qvarta»ubr4nobiís,colore cinnabarin na- 
tivam faturatiorem imitatur, Sunté aliz plures, de qvi- 
bus prolixé 4lon/ís Barba Hipanus; nos quidem non omnes 
attingimus, nec enim necelle eft, qvippe de preftantiáat- 
qye natura earum judex longé juítior eftignis, qvam folus 
obtutus, Exrefradtariis[lunt, qvz vehunt pyriten, marcafí. 
tam, cretam, talcuw, flannum, cadimiarm, antimonio , bife» 
mutbum craffum , coboleur, vel alia corpora, pracipue ful. 
“phurea,inignepertinacia. | 
22m. Qyodíiante examen confiet venam oblatam ex 
| CN mitiow 
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- mitioribusefe, Rec, ejusdem drachmam unam pond, civil, 
hoc eft,centumpondium unum minus (qvippe certá pro». 
portione reífpondet centumpaendio majori in magnis illis 
metallorum excoctionibus)eamávein laminá ferreá placi. 
* do mallei ferrei attritu conterein pulveremtenuifimuma, 
Vel ut expeditiús progrediaris, Rec, Venzejusdem, live. 
minerx, qv,plac. 8 in pulvifeulum fubrilemredige,qvem 
in trullá ligneá minuículá qvidem, fed oblongá, admiltá. 
aqvá hinc inde agita, fuccutiendo identidem partemitrulle 
polticam, 8 poltlevem moram iterumiterumqveaqvamo 
rurbidam cumterreltrioribus venz particulis , ut metallo: 
djs ,effunde, reliqvas utpote graviores adulum ex- 
ficca(opushoc Metallurgis vocatur,redigerein/¿hlichrwm) 
hujus pulvifculi jam exficcati 8 nonnihil tofti, utferitasies 
cedat, Rec, Centumpondium unum minus, admiftisó; 
plumbi in granula comminuti drachmis VL in catinoare 
-gillaceorotundo fub teftudine, in furno Docimafticojams 
- ante probé calfadto relinqve, atqve carbonem unum gran. 
diuículum [ed duriorem, live duos mediocres corticibus 
fuis exutos orificio furni fuperiori antico impone, remo- 
to (upremo furní operculo ,apertisqve oltiolis lateralibus 
atqve antico inferioriz mox admotá dioptrá «neá notas 
bisliqvelcere plumbum, lorberi mineram,imoó mifturam. 
totam veluti fluttus agere, $ fcoriisad Pena circumdari¿ 
iníifte miniltrando ignem fic fatisvalidum, donec plum= 
bum totumpropemodumintegatur Ícoriisyimmilsigves 
fubinde haftulá ferreá candenti 8: recurvá, fi qvid vel fun» 
do catini, vel lateribus, minerz nondum fatis fubadte ad- 
hxferit, in medium yalis protrude, Hinc polt brerem» 
moram convenienti forcipe exime catinum, mallamgve 
ligvi- 
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liqvidam in alveolum dioptre lotam inverge;qveubire. 
frixit, (corizomnes malleo follicité excutiantur, 8: plum. 
bum fuperíftes cum nobiliori vene parte, qvam finu com. 
plectitur, in globulumqvodammodo mallei ope rotunde-. 
tur,ncexftantes ejusanguli cupellz oficiant. Ethec elt pri- 
ma examinis pars, qve mineram in plumbum recipit, due 
ratqve, fibene calculum ponas , horam tirciter dimidiam, 
Solentaccuratioresmagiftri centumpondium illud minus, 
<qvodexplorareinftituunt, induas *qvales partes dividere, 
8. in duobus catinis, atqve poítea duabus etiam cupellis 
'examinareeodem tempore, ut exsqvalitategraniutringve 
prodeuntisde operis(uiperfedtionejudicent, ' 
¿20222 Dum autem operatio illa prima inftituitur,re- 
ligvendi funt unain pofticá forni parte, fub teltudine, 
catinicineritiiduo, qvos cupeilas appellamus, primúmo> 
qvidem inveríi, ut fundum eorum incalelcar eficacius, 
hinceredti,qviubifemihorzilios curriculofatis incalue= 
rint,eorum alter explorandam maflam levi manu excipi- 
at, alter drachmas VII, plumbiingranula atrenuati.Inten- 
datur tum iguis valide, apertis ubigve fpiramentis, do- 
necliqvefadum plumbum in fluétus veluti crifpetur; qvó 
visó remitrendus nonnjhil contradiistantillúm oftiolis ca- 
lor ut qvietiús fuétuer, 8: nihilab ignis violenti4cedatin 
predam; in qvo ftatu regendus ignis, donec omne plume 
bum polt variosin fuperficiecolores,tandem etiamiridem 
exhibentes, partimin fumumfeceflerit,partim in poros ca- 
- tini (efe infinuaverir, relicto in alveolo catini argenteo, 
-qvod in minerá vehebatur, granulo qvieto, qvodjam ad 
fulmenexcoctum ,urvocant, 8 calens adhuc forcipe deli- 
catiori eximatur, «inlance celeri ponderetur diia 
s m6, 
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mé, ut colligas, qvantum lucri centumpondium majus lA 
¡gnibas! Excoctorum exillius veneculturá polliceatur. Al. 
terum etiam minutifimú argenti granum,qvod in fecundo 
catino ex folo examine plumbi prodiit, voceturqvoqvead 
trutinam libre,utqvantum ponderishuicadheret,tantum 


grano ex minerá producto inter numerandum decedat. 
Qyodíi jam ante conítiterit de granulo puri, qvodplum<. 


bum finucompleditur, licebitin utroqve catino venamo 
metalli partitáoperáexplorare, ur ex utriusqve zqvali vel 


inzqvali grano examinis jultitia «(timari qveat, - Immo 


RA 


vero, fi accuratifimum defideras examen, plura fimul e- ' 


jusdem maíz fpecimina capere oportet, $zexplorare, u= 
trum grana;ex catino xqvalia proveniant;qvód6 minus, 


iterandum examen crit, donec utringve pondus idem ob- 


Jervetur, A famointer operandum experimentum peti- 


turregiminis, fille reta afurgit, fatis calet furnus, fire= 


. 


fleGitur, 4 circa ima catinorum oberrat, frigidior jultó 
eftfurnus, fi aflurgit ultra latum pollicemá cupelle plum- 


bo,ignisviolentior elt, Ki non enQIviMne fupra cupella fu» 
perficiem, frigidior, | 


py 


23, Qvemadmodum avtemexfumo capitur indici. 
um deexcoétione fecunda dz vero regimine caloris, ita ino 
primá excoctione fi Ícoriz oppido lentefeunt ad inftar pi. 
cis, calor juftó remifior eft; Oportet enim ligvidas has * 


4corias mellis ligvidioris conf ftentiam imitari, Sztandemo 


more vitri politi refplendefcere.. Qodíi fcoriz diutius 


lentz crafíusculz perdurent,licebit ¡is tantillum polli- 


nis carbonariiautagvz fortis admifcere, Sumitur %in- ' 


«dicium bene adminiltrati caloris cupellarum ex catino- 
xum colore; ls enim catini inter Ice flammeo co- 
lore 


E 


> 
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lore femper exhibentur,calorjulto auctior elt,G ad fulcum, 
inclinant, juior caloris modus, - Sed 82 circumktantiz 
qvedam hic non oblivilcende: 1. Tempore pluvio exa. 
men minús convenienter inftituitur, qvód furnus tune 
neqveatfatisincalefcere, 2. Collocetur furnus explorato- 
rius fub camino fumum commodé transmittente, ut flame 
ma luculentiús ardeat, 8 halitus noxii in aurasliberiús ea 
vadant, 3. Stetfurnuslocó tenebricofo, nec ventis, nee 
luci, necfoliobvio, lumen enimnimium judicio explo. 
ratorisobelt, venti afflatus impedit caloris qvalitatemo; 
Soletiam radiis fuisincidens vimignis exploratoriivelim- 
pedit, vel fuffocat, € propter hane etiam cavíam in vicino 
ne ardeant ignes alii, qvód epus hoc retardent,8 obtur.. 
bent. 4. Carbones fint fagini, duriufculi, probé cocti, 
non ex femiuftulatis titionibus, autputridis lignis, aut ra 
mufculis,autdenigve corticibus malé confarcinatiz más 
enitudo illaiíis opportuna, qve ovis gallinaceis convenit, 
5. Ut conftetautem, anteqvam malla exploranda immit. 
tatur cupelle, utrúm jufté incalefcat, granulis aliqvot 
plumbiinejusalveoluminfulisid periclitabere; fi enim 
ex hisjam eliqvatisqviddam moxinaltum fubfultat, frigis 
dior eftcupella, qvgm decet, ideoqve ampliús adhuc ante 
examé calfacienda eli, Caufa hac fortaíse fuerit: dumaqvex 
partes adhucin cupellá commorantes confertim eluétano 
turinauras ,obviimetalli particulas flecumin altum prori< 
piunt, ut nubem affurgens tempeltas pellit hue illuc pro. 
arbitrio, - Si plumbum cum maísá,. qvam gremió com- 
pledtitur, qvietosagit fluctus,necfubfultatusqvam,bgnum 
eltprobé attemperati caloris; in eo ergo ftatu regenda 0- 
mnia funt propemodum usqve ad finem'operis; nam fub 
ie. O : - iplum 
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iplumfibem caloriterum gradu uno auiids efto , ne reli- 
qvixqvadam plumbezxgrano puro adhereícant. i 


24. Quódíirefractaria eltvena, ut folent pleregve, 


redige candem in pulviículum, 8c leniter in catino argilla- 
ceo lub teltudine primúm horz circiter unips fpatio, aut 
paulló ultra torre, utin fumum fecedar,qvicqvid contu- 
max erit, plumbo alioqvin non obremperabit. Sed 
anteqvam teratur in minutum pulviículum, fruftillatimo 
primúm torrenda e(t, urramenta argenti velauri, qvzxali- 
qvando vel volatilia vehic,vel tenulora, qvám ut in aqvis 
Sfidant,;/hóc modó promptiús colligantur ante trituramo, 
adeogvecompadtiorajamreddita,poltea neccum aqvis fas. 


ciléeabluantur,nec evolentinavras; hinceentumpondio 


ejus minori uni adde novem centumpondiag granulorums > 


plumbi, 8de catero cádem progredere viáy qvamin ex- 


plorandá vená mitiinftitifti.- Sianteopustorrere venam 
non libet, fed ftar aperto Marte cum holte refractario fta- 
tim confligere,hec ratioineunda: Rec, Minerarefracta- 
rizcentumpondium unum minus, huic in catino argilla» 


ceo XIV centumpondia granorum ; plumbi admiflce, va: 
lidé moxintendeignem, ut ligvelcat plumbum, influ- 
ctuum fpeciem [ubinde attollatur; aqyó fadtó ¿ yeftigio 


ignis efto remifiior, occlulis inferioribus furni Ípiramen» 
tis, patente foló fupremó ejusoltió; ita obítinatas 
illa 8 intractabilis minera, qvx in fuperficieplumbiims 
mota qviefcit, paulatim torrebitur, depolitaqvetandemo 
fumandó priori ferociá (corias agere de fplendorem fuum 


| 


el 


| 


amittere incipiet. Evanelcente jam fumó (plendores 


metallico, iterumluculenté incandelcat furnus, apertisd; 
januis inferioribus): illa .. qve ad teftudinem ducit, 
atqve 
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'atqve fuperior elt, carbone vivo animanda erit,infiften- 
.dumóáve calore ita incitató, donec mineraomnis plum- 
bum fubierit, Se (coria «qvalis atqve fuíilis toram prope- 
'modum plumbi faciem obvelárit, oculó tamen unó in me. 
dio vale adhuc confpicuó, Qvó faGó nil reltat, nifi ue 
"procedatur ad fulméneádem viá, qve in vená mitifignata 
elt.  Qvod li autem minera preter Ípem diutius dé contu- 
maciús plambo [upernatet, aliqvid vitri Saturniniin pul- 
verem contriti affundendum erit, cujus beneficio feritas 
dllacitiósreprimatur. In hac palxftrá deludans tyro pri- 
múm fefe exerceatinplumbo candido, qvod ftannum ho. 
die vocant,edomando ; qvod ubiapté [cierit plumbo fub 
teltudineimmergere, jam patensipli via elt ad certeras ve= 
“nasetiam pertinaciffimas in obleqviumredigendas, Non 
deelt tamen € alia methodus ad frenardam ftanni ferita- 
-1em opportuna; nimirum Rec, ftanni qv. plac. 6 ad al- 
boremusqveperure, perultidrachme uni addegranorum 
plumbi drachmas octo, urge in catinoargillaceo, donec 
fludtus agí notaveris; poltea adhuc adele granor, plumbi 
drachmas octo,é% vitrifaturninidrachmam unam , proce. 
deutinvenámiti, 8 prodibunt Ícoriz laudabiles, atqves 
ftannum mox in cupellá, (iqvod vehit,metalli puri gra- 
num ,oculis tuis fubjiciet, | 

25. Ex mixturis minimé plumbo morigeris ef xs 
Campanum, five mafía illa, undé nolz hedie conficiun- 
tur, fed illa tandem obleqvitur plumbo, fi centumpondio 
ejus uniaddantur XIV granorum plumbicentumpondia, dz 
fatisdiu,lenitergve poft primosillos undulatos motus tor- 
-reatur, ftyló ferreo lubinde agitando malíam, % grumos, 
fi qvi cóaluerinr, eximendo,:terendógve iterum) antes 


E 
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qvam catino reddantur; fedintorrendo perfiftendum,ad- 
dendo fubinde aliq vid vitri Saturni, donec Ícoriz xqvales, 


fluida, 6cnitentes evadant. Sedqviainvenis qvibusdam 
ne torrendi qvidem affiduitas fufficit expellendo arfenicali 
fulphuri; in hac difficultate confugiendum erit ad elima= 
tum ferrum, cujus portiuncula fuperfuía refradtariz mine- 


re excipitimpetum fulphuris, atqve infringit, ut poftea> 
faciliúsin Ícoriasabeat,  Aliqvando usqveadeo effera ell 
vena, ut poltqvam, vila fuit depoluille Ícorias omnes 
in catino, nihilominús, ubi ad cupellam ventum fuerit, 


novas oftendat (corias y atqveobícuretur, Qvod li conti. 


gerit, reddenda erit malla cadem catino , ut pleniús fele ab 
excrementis ante cupellam intratam repurget. Granums> 
purum, qvod polt excoctioném refraltariz venz prodiit, 


ita ponderandum erit, utratio ponduículorum plumbié 


vitri Saturnini adjectorum (11 qvid in 1ispuri hereat)HLs 
fubducendo calculo non negligatur. 


26, Venz fteriliores, qve parum metalli puri ve. 


hunt,ante examen ope trulle lignez in/clichrmm,qvod dici- 
tur, redigantur; aut, fi id non placet, addatur minerx 
fterili gvinta circiter pars pyritz, liqventurgve (imol,itas 
qvod purum fuit in centum libris, in decem libras ponde- 
rofiores migrabit, ex qvibus tum capiendum centumpon- 
dium minus $ examinandum. .. .Ascrudum, fiin eo qve- 


raturargentum, adexamen fuum depoícit XVI partes gras 


nulorum plumbi: ferrum, (¡experiri libet, an ferax (1t ar= 
genti, Rec. climate fcobis ejus centumpond. dimidiuni 
adde (ulphuris flavi centumpond. unum , mifce, colliqve= 
fcant Gmul in catino leniter, ut fulphur (cobem ubigve pe- 
netret, gvó fató deflagret, $ mox [cobi relidue addan- 

- tur 
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tur vitri Saturninidrachme dux, 8% granulorum plumbi 
centumpondia Xll,exerceanturincatino, ut alia minera, 
rebellis, 6 tandem ad cupellam provocetur, Sed dz hic 
rarumphenomenonattingendum: ftupent feré Metallure 
gi,cúm deprehendunt cupellam ab xeris examine gravio. 
remreddi é (eipsá, eris plombigd; infuli pondere,cúmin- 
terea etiam oculi doceant plurimum metalli in fumos 
abiifle. Sedratiohincpetenda,qvod partim aér, qviante 
inclufus moderabatur pondus, nunc propter foliditatem., 
cupelle ingredi 'eandem ampliús neqveat, partim qvod 
ignex qvedam particule, (ive mavis fuliginis ,infinuantes 
fefe in poros cupelle adhuc calentis, tandem ibi fractis 
cuípidibus terrezevadant, atqveita pondusaggravent. 
27. Argentum impuriusitacommodé a recremen. 
tisfuisliberatur: Erigitur fubcaminofurnulus altitudine 
pedis cum femifle exlateribus coctis perfunctoriá tantúnmo 
operá, nullá argillá intermifta; pavimentum ejusdem in. 
fternitur ad altitudinem digitorum duorum fivearená, live - 
cinere, in cujus medio mergitur ,adusqve labra fupremas 
catinus cineritius five cupella major(teftam vocant Artifi- 
ces,) 8 plarium librarum metalli capax, atqve circulo fera 
reo circumdata,ne fatifcant cineres,  Abutroqve latere, 
furnuli oftiolum patet,afronte etiam unum, qvorum be. 
neficiojenis commodé qveatgubernari. Teltefuperim- 
ponitur reftudo ampla $ conveniens, Tandem admoto 
igne ubi tefta probé incaluit, excipiatplumbumproratio- 
neimputitatisargenti jam plus, jamminus, eiqveliqvido 
S undanti argentum, gvod'purgandum eft, fruftillatimo 
immergatur, qvod nili e veltigio colligvefcat, advocanda 
etiam follis manualis opera, Interca dum exerceturm in 
54 O | | 3s 
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fa, uncó ferreocalente (ubinde verfanda eltad latera atque 
fundum, uti qvidusqvam lithargyrii glomeretur, permi=. 
fceaturliquidó metalló, Ubi tranficritjam per fuos colo=. 
res, Siridem Íparlerit malla, incatinocineritio qvietas. 
atqve fplendida recumbens, affusó aqvz tantilló oa 
randa e(t,8% mox forcipeeximenda.  Utplumbi autem ad- 
milcendi pondera internofcantur, 6 argentea mafla impu=' 
rior tertiam partem «ris vehit, fuboduplam plumbi ad 
excodtionem reqviritur; (1 ¡aligwanta minus, fubieksad 
_plum, Noneftautemomune plumbum unávice inzeren=. 
dum telte,fedubilanguidiúsfluétuar malla, de novo affa- 
só plumbo excitetur, ut curlum fuum. alacritis conti=. 
nuet, / 
28. Tefte exiisdem com ponuntur cineribus,ex. gvi- 
bus cupelle, niliqvod inconfectione teftarum tantillumo 
varietur; monachumenim,five piltillum hicnonadhibe= 
mus, fed (ucceditilli globusligneus,qvó hinc inde verfató.: 
fuperna cinerum faciesinalveolum compingitur, Non». 
difimulandum qvidem in hoc opere tantillum argenti a 
teftis una forberi, (ed ut minimaáPretore, ita inhoecne- 
gotio (fc. in excoftionibus majoribus)abartificenonitas ' 
curantur. Si tamen telte plures acerventur, utad fodinas. 
metallicas fieri folet, licebit easdem denovo contritas af 
fusó, qvod(atis erit  plumbai inaliis valisrecoqvere, 6 tano! 
dem in capaciflimis teltis ad fulmen promovere, las, 
qvod argentum capaces teltz predate funt, in capaciori.. 
busreperietur. Nonnulli argentamimpurias crafhuscu-: 
las ductam in laminas crucibulo majori committunt addi= 
tánitri portione convenientiz crucibulo illi aliud cruci. 
bulum inverdura 4 imponunt, fed fundi pertuli, ut q. 
um 


y 
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Tumjamabigne nitrum liberiús exhalet; 8% exhalando fe. 
cesfecum auferat, in qvo qvidemnegotio multum impuri 
peruritur, qvod ex flammá coeruleá inde eluctante liqvi- 
dum evadit, accuraté tamen ab omnibus purgamentis ar- 
gentumitaneqvitliberari. Reguliin alveolis teftarum ma- 
jorum poltexameninventi, ut fupremum puritatis gradum 
attingant, chryfocollá (ive borace additó ad follem ulteri- 
usaftlatu purgandi (une, ut faccus plumbeus,qvem vocant, 
planifimé tollatur. Non eftenim argentum fulminatum 
purum putum adhuc, fed libre ejus uni drachma circiter 
una adhuc plumbi folet adhxreícere, qve demumafilatús 
G boracis minifterio lecernitur, ¿an 
29. Saxa colorata,ponderofa, littoralia, arenx Cos 
lorate, filices, lapides Íciffiles, preflertim Andegavenfes 
triti cluunturintrullá, utleviora feparentur. Qvz(ubíi- 
dunt,vocanturadexamen more refradtariarum venarum, 
Qvodidem deluta paludofo,8% argillágraviori atqve colo= 
ratiori judicium efto; nili adeo tenuiainiishereant me- 
talli ramenta, ut fidere in aqvis nefciant; enimvero ii» 
hoc articulo tota malla, poftqvam fruftillarim tofta elt, 
fine ablutionis minifterio examini fubjicienda erit. Aqve 
coloratx,aut fubturbide ¿ montanis profluentes deco- 
qvantur ad ficcum; Craflamentum reftans adexemplum, 
venz=refradarizexploretur. Ubifactoexperimentocon- 
ftiteritadeffe in his,fmilibusvémallis puri metalli aliqvid, 
mox fubductó calculó intuendum, an in excoctione inte- 
grorum centumpondiorum ratio commodi expenías [u- 
peret. Qvó animadversó excoétio illa, qve in ignibús 
majoribus expediri folet, operariis metallicorum, ut fo- 
lenne, committenda,qvorum elt,tantum ex lino 
| | D lis 


Jat, prompté obedit Mercurio; fedilla, qvze vel tantil- — 
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diis fingulis ad libram majorem, avri, argentivé eliceres, 
qvantura ex ponduículo fuo Magifter mafle imefle depre. 
Hendit, | E 
30, In Indiá Occidentali ad Potofianas Argentives 
nas, qvz orbisterrarum ditifima funt( ur qvejam diouk 
tra qvingenta millia millionum nummorum uncialiumoy 
ex calculo 4/onfí Barbe, profudere,) mineraargenti purga. 
tur ope hydrargyri5 inqvá methodo hxe nobis oblervan= 
da: Mineraargenti coloris rubri, qvz nullo modo (cintil. 


sao) 


lum vitrioli vehit,neutigvam paret,ideoqvedecodtiones 
in aqvá fontaná amoliendum omne vitriolum eft, utmi= 
neraa4Mercurio commodé qveat forberi. Nullaminera 
Mercurio addenda erit, antegvam toftione fcintillas fuas 
perdiderit, Omnis minera redigenda elt in verum alko» 
hol, anteqvam admoveatur Mercurio, Fieri autem id - 
poteltopecircumacti faxei catillierectió fantis fupra me- 
tam molarem, deniqve beneficio cribriminutiflimi de to= — 
fliohis, E: necele fuerit,  Juverit etiam lavare pulvifcu= 
lum trituam, dz fubtilioratantóm ejus ad ufum primúm vos — 
care, reliqviis molz iterum commendatis; huic pulvifcu. 
lo fubtili f:rantillum arena permilecatur, promprids Mera 
eurioparet,qviaparticule ejos abarenámagis dividunturs 
nonnihil intumeícunt, Vitriolum hoRis Mercurij le2. 
ptantetoftionem non apparet, fed polt inter coqvendum> — 
prelentiam fuam Mdicat,, itaqve talis minera poft toftio» 
nem non eft cum Mercurio conjungenda, antegvam feor= 
fum aqve pura incoqvatur, in qvam poftqvamomne fuunm 
vitriolum depofuit, jam Mercurio obleqvetur, Sed des 
toto hoc purgandi modo, qvi beneficio Mercuriiinfitui. 
| suy 
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tur, confulatur 4/uarus Alonfus Barba libro de arte metal. 
licá, qvi fusé 8 erudité, utoculatus Potofianarum fodina- 
rum inípector,argumentum hoc perleqvitur, 

Zl.. Hactenusin minerisqvelicum eftargentum, €2. 
dem propemodum viá ad avrum graflari oportet. Fres 
qventer qvidem in venis argentum nalcitur, oculis mox 
obvium,raroavrumpurum, ut qvod plerumáve occulti- 


úsin laxis € harenis delitefcit. Nalcicur avtem avrunz Ñ 


jamtn laxo albo,jamin flavo jam caeruleo, jam Ícifíili,a. 
ligvando in pyrite,atqvealiis,ita fepe clam, ut nulla ejus 
veltigia oculis notari qveant, nifi polt examen, Nos des 
harenis primúm auriferis. Vehunt autem tales Tagus in 
Hi(paniá, Padusin Italiá, Hebrusin Thraciá, in Indiá Gane 
ges, in Alá Padtolus, ¡in GermaniáRhenus, et plora alia> 
flumina pretereamus. Coníulendze in montanis, % ad 
litrora, 6zinfortuitisnonnunqvam terra hiatibus harenz 
vel propter Ovidianum illud: | 
Duo minimecredís , gurgite pilcrs evit. | 

-Hasipías harenas manu éxceptas artifexa [ole averfus pri= 


múminípiciet; qvod litum qviddamin ¡is luculenter mie 


caredeprehenderit,nulló á fole accerfitó lumine, (pes efk 
auriferasillas, vel cerréargentiferasefle. Id ut pateat es 


videntiús,advocatá trullulá, affuságve aqvá varié movebit 


gvaflabitqve materiam,é tandem levioribusmodicainclis 
natione valis effulis graviorem harenam cum Mercurio 


junget, teret, fubigergve, utabeo, qvicgvidpurum eft, 


combibatur. Si reculet connubium, ut fit qvandogves 
propteradmilta fulphurea, aut (puria alia, incogvatur ha- 
renaprius acetó 8 aluminimixtis, 8 polt cocturam horas 
riam per triduum in loco frigido mixtura illa compmores 
| S c2 tur 
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tur,tandemgveaceto effulo reliqviz aqvá calente dulci ab: 
omniacrimonialiberate (iccentur, 6 in mortario ligneo 
vel faxeo,additopiltillo ligneo agitentur cum Mercurio » 
donec in amalgamatis tenuioris fpeciem coéant; qvó fa- 
Ctó exprimendus per corium agninum fupervacuus Mere 
curius, 8 qvodin pelle duriufculum remanfit, adignem> 

in crucibulo explorandum ; (i qvid polt abitum Mer. 
curii reliqvam fuerit in crucibulo , cunr borace funden. 
dumelt, utappareat qvantum puri metalli ad(it, atqve u- 
trum operz pretium videatur iftic chryfoplylio infiltere,, 
Mercurius is, qvi per corium traníiit,foletetiam aliqvid 
fubtiliorisaurilecum tranfportare ,qvod ut deponat, per 
retortam ferream, cui collum exemptile, agatur in recio 
piens vitreum aquá ad medias plenum, 82 tranfibit vacuus 
reliéto in retortá omni, qvod forbuit, avro, Preftiterit 
tamen, ut accuratiús procedatur, retorta vitrea argillá 
probéloricata, qvód rimisó hiatibusferrialiqvidaurinon 
raro agelutinetur, Nonnunqvam vexata hóc modó ha: 
rena nihil puri ibi exprimi patitur, $ tamen aurifera> - 
elftitum veró veniendum ad toftionem in minerárefradtariá 
edomandá folennem, £ poft illam ad ablutionem, atqves 
tandem ad jundturam cum Mercurio, Soletautem av- 
rum exchryfloplylio enatum pallefcere, qvemadmodum> 
in Rhenano obflervamus, idqve ob levem mifturam argen- 


ti, fed pallorille vel cemento, vel qvartatione facilé abole» | 


tur,adeo utin Arabici, feu obryzitranleatpuritatem, Qvo» 
modoautem per. compendium plurimum harenz aurifera 
uno die purgari qveat, E qvod purum eft, inde fecerni 
confulatur Erckeras 82 Lóbneifns, 


32, Quin oo E el puriorin (ubtilépulvilcu- 
| dun 
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Jum redada, aque oppido falíe incodta cum Mercurio ia 
-mortario ferreo,vel laxeo, vel in cupá ligneá mortarium, 
imitante (cujus pavimentum vel faxeum fit,vel ferreum , 
piftillam item ex ferro in crucem divifo formatum , qvod 
genusaurarii fabriad colligenda ramenta metallorum pu- 
riorum in oficina (uá temeré difpería adhibent, molamgá; 
appellant,) fubigi potelt, 8 more in harenis defignato pro» 
cedi, Siautem lterilior vena eft, aut impurior, metho» 
dus ifthec non fuficit impenfis, Mercurio precipué fum- 
—ptusaggravante. (Qvácuráutleveturartifex, deficientes 
argento vivo,reliqvias pulviículi auriferi granulis plumbi,, 
vel lithargyrio, vel vitroSaturnino remifceat,addito cas 
-pitis mortui, qvod appellant, dz fellis vitri momento; ins 
fundenda hec omnia crucibulo,8% infperlo falecommuni 
ad follem,in Regulum cogenda teltá purgandum, —Qyia> 
veró exattritu venz hujus five in mortarioferreo, live in 
moláramenta qvadam ferri,utut tenuia permifcenturma(- 
fx ,illaadmoto magneteex pulvifculo primúm elicienda, 
funt. Si qvid ruermad:s minere adhzferit, premittenda 
triturzexadiiori toftioeft. Teltead cocturam hanc uti. 
les parantur ex cineribus faginis omni fale lixivo caflis, ads 
ditis ecodem ponderecineribus ofium vitulinoram itidem 
infipidiffimorum, 4 portiunculá argillz figline 5 Infper- 
“gatur preparatis pollen vitulini craniialbiflimum ,eódqves 
firmiter Gnui telte appre(só,fontaná irroretur vas totum. y 
ut partes ejus folidiús cotant.. ARES | 
23. Sielutaavrifera live harena, (ive minera tríta> 
pregnansavro, 8 locuples deprehenditur, Rec. ejus par- 
tem unam, pulveris fuforii communis in veltibulo operis 
prefcripti partes duas, miíceantur, ingve crucibulo eljs 
D3 qvel=- 
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gventur in regulum, tecta priús levi ex fale marino fusé. 
cortice, Mox flubtriplo plumbiadjecto regulus in teltá ad 


fulmenexcoqvatur. Non frultra pulveri fuflorio hic ad- 


diderimusaliqvid fellis vitri, 8 tarrari crudi, ut tanto ex - 


citatiús pulvis minilterio fuo defungatur.  Alios 


qvineádem vid,qváinargentiferis venis, in auriferis etiam 


proceditur; niligvodgranum, qvod hicpoltfulmen pro. 
dit, non lemper purum fit, fed argenti portione nonraró 
Í ideogve agva feparans, qvam for 5% 
imbutum, ideogve aqva fep m fortem vocanty 


advocanda; qve ílanguidiús granum admordeat,fubdu- 


plum argenti puri eidem illiqvefatum efficiet, ut mallas 
prompiédiflolvatur,ézaurum fubíidens ad libram qveat 


expendi. Hodiecurioíi qvidam, ut compendió ex hare=. | 


nis, filicibus, faxisqve auriferis latens metallum exfculpant, 


lisdem tritis Ípiritum falis affundunt, certi ope ejus extra- 


¿tum iri,qvicqvid auriibidem deliteícit; € moliuntur qvi- 
demhecaliqvando eventunon infruduofo, fepé tamen» 
non finedetrimento, ob caritatem [piritús falis:meqve com- 
pendia G/auberi in parando eodem (fpiritu (uftinent exfpe= 


( 


dtationé Opportunus tamen hic modus eltin minerisaureis 
delicatis 8 propemodum volatilibus,qve propter fugacita. 
tem amittuntin ignedivitias (uvas; qvibus (3 Ípiritus ejuse 


modi affundantur, finedifpendio abiis aurú lefiftit artifici, 


-34. Sepenon minerz qvidem, led monetz aurez | 
— varll generis, ó,alia ex auro opera fabrilia ad examen» 
—Vocanturz tum ut conftet, qvantum puri puti vehant, 


tum ut depofitis fordibus 82 mixturis alienigenis ino 


obryzum demigrent; cui inftituto ut fiat latis, recipiun= 


tur monetz, monilia,armillz, annuli, torqves, 8 qvite 


qvid cujuscungve valorisex hoc genere ad manum eft, qvó. 
| | per 
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per fufionem probé miftodrachma una ex mafsá ARE utrins 
-qveexfculpitur, qve affriéta lapidi Lydio, beneficio acu= 
um probatoriarum una affrictarum, oftendit circiter,qvan= 
tum auri, qvantum religvorum metallorum portio ¡tec, 
immo mafía integra vehat,ó qvantum argenti adjiciene 
dum (fit, ut aqva fortis fecretionem (olidam poffit moliri. 
_Idqve ut ligveat efficaciós, additur huic drachmz fubtri. 
plum argenti,confufumgve in tenues ducitur laminas, qvae 
in aqvá fortifeparatz documento funt, qvantum avri tota 
mafía complectatur; qvó cognito tantum argenti affun- 
dendum eftintegra maflz, utavrum purum ibi delitefcens 
triplá proportione vincat; tanta enim ad minimum ar- 
sentireqvirit mafía, priús quam aqveforti commodé ve- 
litobtemperare. Qué factó mafla tota eliqvando coma 
miíta livein laminas tenuatur, five, quod promptiús trans. 
igitur, in grana excutitur fuprafcopas betulinas aque ito 
cupá immerías; tandem admiltá, qvantum res poltulat, 
aqváforti, fecerniturareliqvá malsáavrom fublidens. U- 
num hic monendum, fi grana crafijuscula fint, plus aque 
fortis ad diffolutionem reqviri, qvám fi laminz diflolven- 
de, Ubi jam (ubfedit in aqvá forti avrum omne, effusa 
dlá, que jam defunéta et munere fuó, aqva alía iterum,ite= 
rumgáve affundenda, fed valida, dz coftione dimidiam ho. 
ram inftitotá eliciendum, Íi quid adhucramentorum igno- 
bilioris mecalli (ubfidenti avro fe admifcuerit, Et hac 
coétio fi foilicité inftituator, nibil metalli impurioris du- 
rare ampliús poteltinavreá illá calce ,fedtotapura putaeft, 
8 ceratiorum XXIV, ut necefle. non fit ad fibium tan- 
qvamaccuratius examen provocare. Noviflimé effusánl- 


timá aqvá forti,fontanzincogvenda calx ell, 8 qvidemeó 
edo 


22 . "DocIMAS DICE » 


usqve repetitá affulione, donec aqva 8% limpida, 8 prorlus 
infipida inde defluar, -Calx aurea leniter exliccanda pri- 
múm, hinceó usqve,utincandefcat, tandem additáchry. 
focollá,qvam boracem vocant ,eligvanda, uttranfeatin 
figura,qvam artifex deliderabit.Hoc opus guartationem vO- 
cant Metallici,qviaadillud ablolvendum tres partes argen- | 
ti, 8% una aurireqviritur, Qvodí animi gratiá maflam ex | 
fimplo auri,$triplo argenti conltantem itadiflolverelibet, 
ut lolutó argentó, aurea, qve ibi heret,portio folida ma. 
neat, %laminz prioris adhuc»qvamvis, utoportet, longé 
minutioris referat fpeciem, affunde primúm laminz inte. 
grx aqvam fortem minús acrem, qvelaminamiplam di- 
Ícerpere non poffit, dz valide coqve, mox effusá illa aqvá 
forti aliam affunde acriorem, % tandem acerrimam,itas 
avrum nonin fruítilla, aut calcem abibit, fedlaminz pul- 
cherrime [peciefele fpectatoribus oltendet. Simafla tota 
ante leparationem in teltá ad fulmen excodta fuerit, dz face 
cusplumbeus follium afflatu poftea abactus, non tantúmio 
auruminde productum erit omnium puriffimum,ita utne- 
qveatferéusqvamin rerum naturá dari purius,led Sargen- 
tum defxcatifimum, qvod ferten ¿Ovigappellant, qvó nec 

magis puram poteft oftendi, Utrumqvehocnobile me-. 
tallum ita repurgatum eltimatur artificibus nonnullisad». 
hue tantillum heterogenei continere ,fedgvod inde nallo 
artificio leparari qveat; nosautem,fi follicitiffimé curen- 
turea,qvxadmonuimus, nodum abi lisin Ícirpo qverl ar» 

bitramur. y 
| 35. Aurariifabriadaurum perfedé ab omnibus re. 

crementispurgandum háeinceduntviá, qvam infiftat, qvi 

_volet: Rec. Auri Rhenani,vel Coronarii, vel alterius im- 
purio:. 


METALLICA, : 
purioris, qvod tamen fit ceratiorum minimúm XVI; huic 
€ligvató jam in erucibulo,antimonii optimi fubtriplum, 
—fruftillatiminjice, utprobe fundantur fimul, qve ubi fuía 
convenienter fuerint; polt brevifimam moram effundan- 
turin catinum orichalceum coniformemy,s8 febó priús illio 
tum): inter effundendum margines bacilló ligneó crebro 
percutiantur,utpuriora,coqve graviora promptiús infun- 
dum fublidant, Ubi refrixit¡valculum, decutiatur regu= 
lus,(epolitisqvefecibus cum eadem portione noviantimo- 
nilitereturlaboridem,immo tertiá qvoqve vice eódem» 
modó inftituatur, Tandem feces,qvia predantur femper 
aliqvidnobiliorismetalli,innovo crucibulo fundantur i- 
terum in formam liqvidiffima aqua, qvó fadto labris cru. - 
cibulum mergaturin aqvá fontanáad orasusqve,uteo ci- 
tiusrefrigeícart. Mox [epofitó, qvi inde emerfit, reguló 
minuto, reliqviz iterum eliqvande, € qvamdiu vel tan» 
tillum reguli avriferiindeemergit,omnescódem modó ex- 
ercendx,  Noviffime reguli omnes in crucibulo mundo 
eligvati horam integram alacriter folle afflentur, donec 
-celflantibus fumis aurum ipfum qvieté follempatiatur, co- 
lore viridans;intereain latas nonnihilinclinetcrucibulum 
parte etiam marginis fuperioris detruncatá, tum ut fumis 
liberior concedaturabitus, tum ut pateatin maflam eliqva- 
tam conípectus. Adultimum, maflahzc in aqvá frigidá 
reftindta in novo crucibulo iterum colliqvefcat , additó 
per intervalla chryfocollz tantillo,$aflatu rurfus follis 
purgeturulteriús, donec colore iridis invitet oculos; de 
tum qvidem in canalem ferreum cerá vel febó ¡llicum,é£ 
chartáablteríum effundatur,coalelcat, ponderetur. Hoc 
avrum zlftimatur ceratiorum XXIV, ultra qvod afcendi 
| E neqvit, 
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neqvit, cumeodem tamen haud dubid demunditie cértar 
illud, gvod EX aqvá forti,modó fuperius traditó profectum 
eít, 

36. Sed ad argentum illud regrediamur, qvod ex 
gvartationein aqvam forremconceffirs  lUlud ut purums 
maneat, deftillando evocanda inde erit aqva fortis ad ple- 
nam-usqve ficcitatem; reftanti mafíz affundenda copiosé 
fontana, 8: lamina aliqvotferrez, fimulqve Mercurii vivi. 
tantum), qvantum ad amalgamationem fatis e(t; ita a- 
 erimoniafaliunvadhuc fuperítes ferrumaggreditur,argen= 
- tumveroleniterqvaflandoin Mercurium immigrabit, ad 
ulus poftea qvoscungvevocandum, $ praftantiá certabit 
cumillo, qvod purgatifíimum usqvaminvenitur, Solent 
qvidem metallici,utexpeditiús defungantur opere, aqvam 
fortem, in qváargentum delicuit, affusácopiosé fontana, 
injedisqvelaminisercisprecipitando abargento feparare, 
- S¿moxineffulioneacrisillius, arqveaffulione recentis fon= 
tane tamdiu perfiltere, donec ab omni falfugine calx aro 
gentea vindicetur; led hocargentum exforbet ex laminis 
erisnonnihil impuri, eogve purifimum eftimari neqvit, 
ad operatamen fabrilia expetitur. Licebit % folutum in 
aqváforti argentum,detractó,qvicqvid [ubledit,avró,pree- 
cipitare in calcem albifíimam per aflufionem fontanz a- 
qvz,inqvafal culinariusdelicuit, ledita argento, nifi fol; 
licité caveatur, non parum in fundendo decedit, qvód calx 
illaargentea, Gadi ignem eligvetur, ¡in corneam veluti mal. 
fam traníear, egré inejacturá i in dudile metallum reditu. 
ram. | 

37. Laudamus deprehenfam ingenio Archimedis in 
Hieronis coroná aurea fine ignis minilterio furtum, per 

¡MImecr» 
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immerfionemin aqvam; necimprobamus collatam ab 
aliisoperamadeadem tentamenta fubtiliúsinftituenda, fed 
id duntaxatadjicimus,in variismiftarisartificium titubare, 
e, (ad minutias delcendatur,herere ¡is aquvam,qviaqvam 
ponderant; uttaceam, non omnibusaqvisetiam fontanis 
idem conftare pondus. Certiori experimento fila rem, 
definiunt, qvx ex dúobus nobiliffimis;, fed itidem puriffi- 
mis metallisconflata , fi peridem ferrei cribri foramen.» 
valide ducantur, 8 moxad eandem precisé fecenturlongis 
tudinem , accuratum ponderis utriusqve metalli olten- 
dent difcrimen, A qvopondere cúm varié permilta fila.» 
peridem traductaforamen declinent, ex diverfitateillá ad 
calculum vocatá divinabitur,qvantum in filo ex avro, ar- 
gentogve milo, avri, qvantum argenti delitelcat, Ita, 
annulum torqvis,ita monetam ex avro coronario, Rhe- 
nano, Hungarico, Arabico (ineigne, fi filum indeducatur, 
$£ cum filo alioobryzo 'ejusdemlongitudinis comparetur, 

explorabis noninutiliexperimento ; iniis prelertim mal- 

fis, monetisáve,inqvibusnihil impurioris metalli contí- 

netur, Nam alioqvin propter inconftantiam ponderis 

metallorumignobiliorum (qve e diverlis petuntur fodi» 

nis) in =qvalimalsá, experimentum in mifturis varlis, item 

in xre,ftanno ,plumbononperinde votorefpondet. 

33. Utaurum,qvodinargento fepefparlum depre» 
henditur, ledparce(qvod peracusexploratorias, Laqvam 
fortem xftimarelicet )inarctum,ceu vocant, cogatur,hoc 
eft,inunumlocumconfluat, atqveadeo inutili aqve fortis 
profofioni obviam iriqveat, methodúm inftituit Erckerus 

-nonpenitendi compendiiz quam alii fuperare conantur . 
-hacviá, Recipiunt aríenici, 8 fulphuris ana, qvant. plac, 
| | Ea 7. 1eren- 
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rerendo permiícent, 8zÍmox eliqvate argenti (elibre pul. 
viículi hojus femunciam affundunt, ignemáve intendunt 
alacriter, ut mifta probé confluant, égraviora fublidant, 
Noviffime, in exempti, frigentisqve crucibuli fundo Re. 
“eulum inveniunt auro fertilem, $ levi operá repurgan- 
dum.- 
39. Sedutadcementa Docimaltarum paullatim ve- 
miatur, locum duntaxat illa habent in mafsá, qve ultra dia 
midias purum aurum vehit; fi infra bonitate defcendit, 
Teparationes aliz meritó preferenda, Varia autem folet 
elle cementorum miftura, pro captu á inítituto artificis; 
nosex eficacifimisunam adduximus in operis veftibulo, 
qve utad ulum vocetur, fiuntalterni eximpuriori auro in 


-daminasducto,$ pulverehoclecti ( five ltrata appellare mas 


vis) in pyxide firmiargillaceá, probé operculará; moxad- 
anoveturignis, qvi paullo remifior fuforio ad horas XXIV 
eduret,  Poftea exempte, aqvisqve calentibus elute 
laminz ad ceratia XXI puritate folent alcendere, exelis 
propemodum mordaciillo cemento metallorum cetero- 
rum additamentisomnibus. QvodÍíi de novo repetatur 
labor idem, adjedorecenti cemento, ad XXIV ceratias 
proximeé deducentur, Purgate ita lamelle addito bora. 
cis momento eligventur; dumgvefufum metallumin va- 
ginam ferream ceráillitam,calentemg; invergitur,chartua 
la leboézcerá peruncta fupra vaginam incendatur,utavrum 
tandem effulum, frigidumáve grato nitore fplendefcat, 
Pulvis, qviacemento rediit, aflervandus, qvodargentum 
male inherens hauferit; immo fi mordacior fuerit,mul- 
tisd;falisarmoniaci fpiculis armatus, etiam auri tantillum 
popularifolet, eogve, ubiufus feret, cum aliis generofio- 
tismetalli reliqviis purgarimerstur. 40. Unum 
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40. Unum freqventer auro vitium adherefcit, fan 
brorumgve diu exercet patientiam, fragilitas invifa,non 
qvidem illa avro domeftica, led ob mifturam orichalci, 
cadmizx, aliorumóáve heterogeneorum nimis familiaris; 
emendatur tamen eadem, fi eligvato vel nitrum fxpe in- 
Ípergatur, vel fublimatus Mercurius. Qvod íi é cupeliz 
fupplicio fragile exeat, id qvodrariúscompertum,mede. 
bimur huic malo, li eodem jam fulminato qvidem, fed 
nondum dureícente,labra catini forcipe identidem concu- 

tiamus, utintremiícant; efficiuntenim vibrantesillimo- 
tus, ut abalienigenis corpuículis plené expediatur, Cu- 
pellas nobiliffimas ex fpatho fieri, (1 folutione vitrioliir- 
roretur,tradit Cl, Cardalucius, item, ex offibus folutiones 
nitri imbutis, de qvo ulteriós confulenda experientia, 
Nemoa me hic exfpectet, ut virgule metallicx, IBúnfcjels 
Rutheappellate, in explorandis metallorum latibulis vires 
commendem, utcujus ufum hadtenusambiguum reddidit 
inconftantia utentium, 8 comes plerumgve fuperftitio. 
41, Nuncaderiscunabula. Etqvidem venz,Íives 
minerz xrisvarixe funt, cxdemáve freqventer pulcherri- 
mis expite coloribus,'1. ex cinereo fubcerulea,Kupffers 
Glaferg artificibus, 2, cyanea, five azurina, ex cxruleo 
hinc inde fubviridis, £azurs(Erg appellata, 3. fubfulca., 
4. fobflava, $. innata lapidi [ciffili Mansfeldico, 6. vas 
riorumcolorum , fed á pyrite, antimonio, 8 arfenicimi- 
fturislibera, Etheqvidemomnes in numero yenarumbo 
mitium cenfentur; fedqvz pyriten, fulphur, talcum, ar. - 
fenicum (ad fummam ,qvecungve orichalcimorenitent, 
fcintillantgve)vehunt, innumerorebellium, Venami- 
tisficexploranda: Rec. ejusdem trite drachmam Publ 
s o vs | PUR 


| 


- totum agatur recrementa. Scorix*,qve inde prodeunt, 
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pulveris fuforiicommunisduplum, aut, Íí pili ignavior | 
ett, fubtriplum, miíta ingerantur crucibulo Hafliaco tris l 
qvetro (rectiús tamen argillaceo alii fundi anguftifimi) : 
reganturáve lale marinoleviterappreflo, ad crafitudinem , 
medii digitiz itaaccuraté operculata commifluris argillá 
firmatis exerceantur in fornaceanemiá modefto fub initi- 
um, évxqvaliigne , flabello primúm ex anferinis pennis 
ventulum undigvaqve faciendo; deinde urgeatur opus. 
fliammaá incitatifiimá ad medium qvadrantis horzx, ut xs) 
qvodin vená delitelcit, grani fpecie in fundum defcendat, 
Hinc exemptum mox forcipe crucibulum in laterculo «- 
qvali ftatuatur, ut ad nativum frigus paulatim redeat, mal+ | 
y 


leolum identidem incutiendo oris vafenli , Utgravior mal. 
la verfus fundum agatur, Tandem difiradio catino ponde». 
retur, qvodelicitum fuit, xrisgranum, 4 ex centumpon-: 
diiminoris fo.cunditate aftimetur magni operis, lieidem> 
infiftatur, emolumentum, —Providendum autem in hoc: 
examine follicitá curá, ne eris illud granum liqvefaétumo 
jam, % tenerum diutiusinignehereat, adeogve a fulorio: 
pulviículo arrofum vel tantillum legitimi amittatponde- 
ris, vel, qvodeyxgueroresimperitisaccidere lolet, in inania 


aqvales, € coloris(ubfulciargumento funt jufté guberna- 
tum fuifle calorem;rubicundule autem erolam zxris portios 
nemnunciant, eog; iterandum examen, Néergo decipian- 
turinexplorando artifices,duosfimul catinos xqvali modo 
temperatoseodem igne exercere (olent,ut ex utriusq;gra- 
niabexamineredeuntiseqvalitate operationisjuftitia cen- 
Íeatur,  Preftatautem hic fundi anguftioris vaículum,ut. 
in granum unum mala coéat; namgve in crucibulis vulo 
| | sá 
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gatiusúspropter fundi amplitudinem particule qvedam> 
erez vagantur, 6cin plura divile granula Magiltrilepe fol- 
licitudinem eludunt, | 0 
42, Qvodíirebellismineraelt, tunditur in grana 
magnitudine feminiscannabini, ézanteexamen, primúm 
qvidem leniter, hinc validiús fub teftudine ad duas circi. 
ter horas torretur, utfub finem obfcurgincandefcat, bacil. 
Jo ferreo maífam fubinde agitando, né vel coaleícat, vel 
inxqvaliter aduratur. Mitior vena labore eo non indi- 
set; qviatamen paucz ita miteícunt, utnihil usqvam fe. 
ritatis retineant, preltar omnem x«rismineram, etiam il. 
lam, qve oculis mitifiimaz(timatur, horario calore antes 
examen leniter torrere, Grana illa intertorrendum igni 
fubindeeximenda, utirová trituráinpaullo minutiora ab.. 
eantfragmenta, tandemgve, ubiomne(lulphurnoxium ex- 
(piravit, in farinz Ípeciem redigenda, Venam conveni- 
enter toltam elle R vifus docet, neqveenim fumatamplius, 
82 olfactus, qvia necultra fulphurredolet.. Defunctus hoc 
labore Artifex,neclamadhuc rapacitatis qvicqvam in ve- 
ná fuperfit, adjicitexploranda farinz fextam partem fellis 
vitrei cúm boracis momento, $ pulveris fulorii triplo, 
atqveinexcoqvendo eadem procedit vid, qváin vená miti, 
nifiqvod hicignem paullo validiúsintendar, ; | 
43. Nonnullx pertinacium venarum exuunt ma- 
en3m feritatis partem ablutionibus per trullam inftitutis, 
8 hac methodo fatisopportuné inarctum,qvod vocant,re- 
diguntur; pyrites tamenaqve non aufcultat,gvod ramen- 
tazxrisineolatentia corpuículis pyrire leviora fint, eoqve 
lavando citiús recedant. Sunt dex Ícifilibus lapidibus 
ere fertis, qviaqvisnon obtemperant,fedigni fulorio,qvo 
tá | 110 
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in genere cenfetur Mansfeldicus ¡lle, ¿pudo ños etiam celes 
bris, qvi luculentá flammi eligyatus +s omne,qvodvehit, 
in fundum catiniprecipitat. QuodÍizris vena faxo adeo 
rigido dz pertinaciimmixtaelt, ut nec eliqvari commodé, 
nec ablui trita qveat, torrenda erit, 8 tolte, calentigves 
aqva frigida copiofiús infpergenda,ut (parfum tenujús me. 
tallum, eogvelevius, in granula cotat, de polteafele lavari 
patiatur,. Dezxrisnigriinpromercale cocturá, atqveadeo 
de xris, beneficio illiqvefadte cadmiz, in orichalcum tral. | 
Íitione confulatur Erckeras. A 
44. Vena plumbi nigri( galenam : alii vocant, qui. 
dam molybdenam)1i preftantior elt, invitat ftatim ocu. 
los colore plumbeo, fragilistamen; habeturáve ea duplex, 
alia enim lucet majoribus veluti fegmentis, arobfpielig 
Glanf appellant, minutioribus alia, qvam fleinfpieffig. In. 
venitur 8% alba,flava,rubicunda,atqve, hxomnesin mitium - he 
cenfum veniunt; fed qvae vel una pyriten, vel talcum finu 
abícondunt, interrefradtarias numerantur, qvod ablutio. j 
ni«gre parcant,8% inigne, nifi follicite regantur, facilé. q. 
liqvidnative bonitatis amittant. Venamitis 8clocuples, | 
ad aliqvotlibras, (ita vilum, capitur , «poftqvam in frulla 
avellanis magnitudine relpondentia tundendo abiit, inla= 
tiorí catino leniter torretur, hincin portiones paullatimo 
-minores contrita torretur iterum) ut fulphuralienum o» 
_ mnedeflagret;moxigne alacri in malam plumbeam ufui 
accommodatam demigrat, Vel fiaccuratius experimen- 
tum placet,exploratur minera plumbi mitis'eadem ratio. - 
ne, qvá xris minera, nifi qvod hic (ufhiciat pulveris fuforit 
duplum. Additur 82 tantillum fellis vitrei , Ignisqve polt 
brevem moram (ubitdintenditur, Sremittitur fubitó, ut. 
oras 


METALLICA, qx 


granum plumbi eliqvetarqvidem , fed non tamen perura. 
tur, Nonalienum fuerit, momentum fcobis ferrez adje- 
ciíle ad frangendam Antimonii, qvod plerumqve vena 
plumbi fe ingerit,ferociam. Galenarefradtariateraturin 
fruftilla lemini cannabino «qva; hinc torreatur usqveadeo 
leniter,utnullirationeliqvelcat,$ízmox ut vena mitisexcos 
gvatur,nifigvodícobéhicferream adjicere fupervacuum, 
ob prefentiam adhucduorum fulphurum adverforum,qvze 
mutuisleidibus confodiunt, Sterilior galena per trullam 
more [olenni elota faciléexploratur: fíablutioni non pa= 
ret, fraltillatim torrenda eritpriús, ut rapacitas emigret, 
Sed £ ramenta ven=tenuiora, cogve leviora recrementis 
Apfis,ubi incaluerint probé, aqgvisfpargenda, ut minutiz 
velutex antiperiftali colligant lefe, € in granula coéuntes 
hocprocliviisloturzobediant, 

45 Elté%plumbi genus, antiqvis,ut apparet,inco- 
enitum, bs/emutham vocant, noltri IB ifmiuth / quod fragi- 
litasnon nifiinter femimetallalocat, vulgus tamen plum- 
bumappellatcinereum; hujus vena, qva alba elt, gravis, 
82 oppido fufilis, exploratur ad exemplum venz plumbi 
mitifimz, fed citiúsablolvitur negotium ob promptiflis 
mam venz fulionem , fine Ícobis ferrez, dz fellis vitrei ad- 
jumento. Minera hxc liincortice fodinarum reperiatur, 
prelagire folet non longé abelle venam argenti; cogves 
teftum argenti nuncupant Metallici, € fo:tum ejusdem 
immaturum, neqve adhuc latis a naturá percoctum.; 
gvemadmodum cobo/emi exiftimant argentijam, polt dius 
turnam maturitatem,iterumin [corias fatifcentis ele pro- 
geniem, Adplumbiingeniumnonnihil accedit Zimchum, 
quod d a A as lanas ARRERAAE 

N | | -  QvO 
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quod 8ciplum in lemimetallis cenfendum, qvod dudtiles 


non fit,nec diu malleis obfleqvatur,  Defertur ad nos ex 


Indis Orientalibus, fed 8 Rammelsbergicis Brunfvicenfi. 
umfodinis innaícitur;de natalibus confulatur Lóhnesfius, 


Servit ferruminationibus, 8 «ri coloreauri illuftrando, 


46. Venaplumbicandidi ( ftannum hodie vocant) 
artificibus Switter / colorenigricans plerumqree(ht,% gra. 
vispondere, angulisqve freqventibus politula; aligvando 
tamen « flava reperitur. Explorari folet more plumbi 


tione certá indurate picis,aguntd; per defcenfum, $ in cie 


nerum fuppolitorum alveolo mallam fufam excipiunt. 


Qvidam centumpondio minori venz tofte addunt carbo. 


nis tritigrana novem,boracisdrachmam dimidiam,ingve 
tigilload qvadrantem circiter horxe admoto igne exercent, 


y 


affundentes mifturzjam candenti dimidiam adhuc drache 


- mepartem. Stannumqvolevius,hoc eftimatur prellan. 
tiust igitur miítura alienigena deprehenditur, fiex purifli.' 

mo [ftanno globulum fingas, € in eodem alveolo, ex eo, 
qvod fufpecte puritatishabetur, formesalium, refectis u. 


tringveappendicibus, libra indicabit mifturam, 


47. Vena ferrijam fubfulca elt, 8 coloris ferrugi= 
nei,jam fubcoerulea,cujus bonitas exploratur, fimagne= * 
tem in trito ejus pulviículo, 8z, (i res poltulat, tofto hinc 
inde verfes, 8 qvicqvid adheferit, lagopode identidem> 
abftergas,tandemgqve/ad libram voces, . Vena chalybis, 
que fregventiús flaveícit, magneti raró paret, nifitoltas, 
Immonec femper obtemperat vena ferri, ob mifturam (ul. - 


Phuris,Screcrementa alía, ut proinde coníilium Kir,ad hane 
viam 


; pio 
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| viamdeflectere: Rec, minerz ferri centumpondium mi- 
' nus unum, vitri Saturnini drachmas qvatuor, pulveris 
| fulorii drachmas duas( fed hic pulvis excipiat tres partes 
| tartari, unam nitri, dimidiam carbonis colurni) mifta 82 
| corticefalino tedta eliqventur in fornace anemiá, ut xris 
| vena [olet. Eximineris ferri magnes qvogve elt, cujus 
ufus non in re nautica duntaxat elucet, led 8 in geometriá 
| fubterraneá, ut cujus minifterio Pyracmones illi monta- 
| niin imisterre hiatibus, [captenfulisqve curfus venarum> 
' metallicarum, 8% anfradtus varios admirabili fagacitate ve- 
| ftigant,qvádere videndus Seba/lianus Spanius, | 

| 48. Vena Antimonii, feu ftibii galenxz non admo- 
 dum diffimilis et, niliqvod ftriis plerumqvelongioribus 
l radiet, Ejus foecunditatem ita periclitabere: Contun+- 
¡| daturin fruíta adavellanas magnitudine accedentia, mox 
inter duas ollulas labris probé argillá conjunctas, in lami- 
¡ná ferreá crebris foraminibus pertusáreponatur, SÍupe- 
| rioriollzadmoveatur iguis, paullacim validior, inferiori 
lin pavimento furniadorasusqve/epultá: ita perforamina 
| defluetin valculuminferius, qvicqvid in illá vená purides 
¡| prehenditur, Hec ipía via opportuna eft explorandz ar. 
| genti vivi, feu Mercurii venx, qvz antiqvisjam cinnaba- 
l-risnativa,jam minium appellabatur. Necenim minium 
¡| hodiernum feplaliariorum, aliud eft quam plumbum ni- 
|| gruminruboremusqve peruftum, de qvo altum apud Ve- 
| teres filentium.  Alii hanc venam tritam per retortamo 
¡ferreamexiguntinexcipulumamplum aqvá ad tertias ple- 
| (nun, igne gradatim adaucto: proruit enim fumi Ípecies 
| Mercurius, ézinaqvá fluidas (uas, currentesgve particulas 
¡redtiús colligit, Qvodíiné ficqvidem A | 
a | | E 2 : una 
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jum ferrez fcobis d boli armenx immifcendum,antegvam 
jgni committatur. | | | | 
49.  Vitrioli freqventior vena pyrites elt, five marca= 
fita, aliqvandolapis [ciffilis; nonnunqvam ex aqvis fodi= 
nmarum,2dqvaspyritarumubertas, levi evaporatione nas. 
fcitur , ut Goslarie ,ad My pagum, inagro Parifieníi, alibí, 
Sepiustorrentur pyritx,aqvisqve moxincoqvuntur,ligvor 
ad definitam menfuram igne cogitur in vapores, reliqviz | 
frigore Ífpontaneo in vitriolum addenfantur, ln erariis 
fodinis Coerulei vitrioli affatim fuppeditabitur, fi venazris. 
primo igne tolta, nocte duntaxat uná aqveimmadeat, dz 
poltridie fupervacuus humor decoqvendo magnam par= 
temexhalet, Eodem modo plumbi nigri vena vitriolum 
album producit,etiam non cremata. Adprimum á Spa» 
danis fontibuslapidem, ut prelens notavi, ita vitriolun» 
pyriti exprimunt: Venam hanc ex puteo in profundum 
ado erutamin furno eremant, oftiolis hincinde,prefertim 
in pofticá furni parte, apertis,adqve fulphur copiosé inde. 
exhalans vafculisexcipitur; reliquumin pyramidem qvo= 
dammodo faftigiatum fub Dio aliqvandiu relingvunt, us 
atremcombibat; tandem aqva incoqvunt,d exedexha 
landorecedente copiofum atqve nobile vitriolum exfcul- 
punt; (a primá [tatim crematione coctioni infifterent; 
parum collecturi, modoyerbis eorum, qvi huie magifte» 
rio pracrant, fides debeatur. e | E) 
50. Minerz aluminis diveríe nature funt; in/Ana 
drarumenfiScaniz fodin4 lapis fciffilis in cumulos acumi» 
_hatustorretur, atqve mox 18 aqvam cog vendo 8zalumen» 
X vitriolum deponit, Saturautrisqve aqva ubifatis in as 
henis plumbeisviflafuitlubdito igneexhaláde, veríus fun- 
| AS 
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dumpretipitatoralumen; qve lupernatat aqvavirens, in 
aliud vas depletur, 6 previá evaporatione fecundá in vi. 
ariolum coalefcit.  Nonnulli feparationi huic urinam ado 
hibent, fed qvzin magnis excodtionibus eá ubertate cola 
ligi non potelt, utoperiamplo fufficiat,  Aligvando vena 
aluminisexempta, nec ftatim torrenda eft,nec tofta fubito 
incogvenda aqve, fed dandum aéri tempus, utmallamin, 
acervos ereótam fubeat , unde ponte demum incaleícir, 8: 
farinario” fudore maturam fe excoctioni noviflimé fates 
tur, Sulphur freqventer per retortas, vel aliqvatenus fi- 
milesretortis fornaces pyriti extorqvetur, non raró inves 
niturfponte fuá, qvale elinativomillud, qvodad Heclam, 
Islandix, ad Puteolos in campis Phlegreis, 8% pafim alibi 
coacervatur.  Vehunt %€ aqvz nonnúngvam fulphur, 
qvemadmodumad thermas pafim videre ell; deprehendi 
illud non modo ad Aqvisgraneníes balneas, ad Aponen.e 
fes,ad Bajas, led Subertimadurbem Romam in fuperficies 
Naris fluvii, ut videamus conflantiam naturx, qvippejans 
olim'ita Ancid. VII Maro: | 
| Selpbure¿ Nar albus qué = «<=. «< 

Neecminús in Bathonenfibus Anglix; in qvibus lutum e. 
tiam (ulphure foetum argenteos nummos levi affriduin= 
aurat, led fugaci, ut folet,colore. Utautem pracistdeñs 
niatur, qvantum fulphuris five in terreáaliqvá mafsá, five, 
lapide fcifili,(ive pyrite occultetur,libram ejus unam, con- 
tritam priús exretortá propelle, fuppofito excipulo vitreo: 
2qvá ad tertias pleno, ita alcendensin retortenalum ful- 
phur , ,fiqvid prerereaaqvz innatat, ponderetur, atqve, 
£inecefíe fuerit, nováfublimatione purgeturiterum, lanx: 
folvetdubium, —Nitrum,cuinomenífalis petreindidere, 
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ut inquiratur, ovilia, fragmenta murórum anfiqromtl 
(qvod Parifiis, 82 Salmurii freqvens ) pavimenta gricola 
rum non nftrata latere, clivi fepe montium Avítro obver. 
(1 82c. confulendifutit; excipitur glebz ¡Jlius portio,affimma 
dicur tantam fontanz, ut qvatuor digitis emineat; decol E 
qvitur, (iopus; per trihorium;3 ubi (ublidentibos purga= 
mentisinclaruitliqvor , lenievaporatione, 8zmox frigore * 
nativo cellein cryltallos (piflatur.. Lingua, anguli (tiria= 
rum,8 carbo vivus fidem facient de ejus preltantiá, Sed 
de his fupervacuum eft Pluribus agere, utartificioin vulgus | 
jam notifliimo, .*Necignotum, exhaultam fregventi cos» : 
“tionenitri glebam, Ginlocoáventoram <plovixinjuriis + 
libero allervetur, fenfim iterum novo nitro forcundari;de * 
causá tamen iteratz fertilitatis non perinde conítat, ple- E 
risqve agérem incuríu fuo novum fomitém fuggerere exifti= 
mantibus, qvodut indubitatum aguofcimas, i itanitrums 
veruminaére froltraqveri arbitramur, led oleum falem 
nitro diflimilem copiosé, Deqvo fortaffis alias difertiós. 
Nec minús hodie increbuit paffimexcottio falis commuz 
nis; tumillius,qviexaqvis marinis, putcisgve mediterra 
neishauritur, tum qviin montanisimpurus cediturz Cn 
pelagiam illam aqvaminvadofalittorum admiflam, inter 
cepto regreffíu, in lalem cogateltivus (ol, qvemadmodums 
folenne elt ad S. Yves, 6 Gades in Hifpaniá, in Galliis ad 
Brouage y Si Aigues mortes: puteorum autem alGlaginem Jj E 
rupiumg; lalem inqvinatioremin mu am folutum, fiden« 
tibus fecibus,ahena coctione perficiunt,qvod Hallisinln= 
thal, Sad Lancburgenfivon lalinas freqventatur, Sal gemela 
qviin agri Cracovienfis lalinisexuberat,codturá non indi» 
get, poa (ponte, cryltalliná puritate oculis blandiarure ES 
Sed manum de hac tabula, | A, a 


